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(57) Abstract: A binding structure of a refractory sleeve with a body of a nozzle for continuous casting having a refractory sleeve 
containing 20 mass % or more ofCaO attached on the inside of the body thereof for reducing the adhesion of alumina, wherein an 
adhesive material comprising a mixture of a refractory aggregate and a binder is applied to tlie outer fece of tlie sleeve, a part or tlie 
whole of tiie surface of the inner wall of tlie hole in tlie nozzle body on wlijch surface the refractory sleeve is to be attached, or a joint 
portion formed between the inserted refractor)' sleeve and the surface of the inner wall, and the porosity of the adhesive material after 
drying is adjusted so as to be 15 to 90 %. The binding structure allows the relaxation of thermal stress due to the rapid expansion 
resulting from the flow of molten steel into the inner hole during operation, which results in the prevention of the fallout of a sleeve 
and the adverse effect on the body of a nozzle due to the expansion thereof. 
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